Dart Aerospace Ltd. 


SLt 'P 
TIlUClay, 1I3l2OO61:15:01 
flU 


; 
••• 


u... 
.•..- 
Process Sheet 
::;.;--- 
. 


Customer 
: ClJ.DAROO1 Oall HelicoplElfSServices 
Drawing Name 
: SADDLE BILlET 


Job Number 
: 25352 -f 


£ttlm,t, 
Number 
: 10034 


P,O. Number 
:,., 1/\ 
. 
Part Number 
: 06101005 


Thl.lsau. 
; 1I3l2OO6 
S.O.No. :iii/' 
Drawing Number 
: 06101 REV A 


Pnht Rev. 
:NC 
Project 
Number 
: NfA 


Arst IIsul 
: Nlfl 
Typ< 
: MACHINED PARTS 
Drawing Revision 
: A 


Previous Run 
: 25351 
L 


Material 
: toll" 


Written By 
: 
Due Dale 
: 1111512006 
Qty: 
100 
Urn: 
Each 


Checked & Approved By 
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Comment 
: Est. 
A:. 
01.05.04 
Newlsue 
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Job Number: 
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Seq .• : 
Machine Or Opentlon: 
Description: 


1.0 
PO 
PURCHASING 


IIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIII 
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Comment: PURCHASING 
{.lC,lo4 
IssuePIO: <::£{XQ'33C\ 
. 
a)Description: 
AI1uminum billet 


b) 5,00. x 8.250. x 2.50" thick 


C) Tolerance 
on an dimensions 
are +0.030"/.0,000. 


d) Grain direction 
along 5.00" length 
e) Malerial: 7075- T735' (OO-A-250112) 


f)Material 
certification 
required 


.2.0 
06101005 
7075-TI35' 
8.25X5.0X2.5 


11111111111111~11111111 
111111111111111 


Comment 
Oty.: 
1.0000 Each(')AJnil 
Total: 
'000000 
Each(,) 


7075- T735' 
8.25X5.0X2.5 
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PACKAGING 1 
PACKAGING RESOURCE " 
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Comment: PACKAGING 
RESOURCE #1 
/ V~Ilf {)' .iY"V 


Receive & Inspect Fa Transit Damage 
Vif AIr,; X/Ii t/ ex ~ 
Ensure material certification 
is attached 


'0 
QC6 
DIMENSIONAL CHECK 
, 
, 
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Comment 
DIMENSIONAL 
CHECK 
cw.L 
A{ /~ 
Ensure Material certification 
comply to Dwg 06101 
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t".e: 
Tuesday, 11Y2OO604:15:01PM 


Jser: 
KimJohnston 
Process Sheet 


Customer: 
CLJ.OAROO1.Dart Helicopters ServICeS 
Drewlng Name: SADDLE BILlET 


Job Number: 
25352 
Plrt Number: 06101005 


Job Number: 
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Seq. t: 
Machin. Or Opttatlon: 
Desc:riptlon : 
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PACKAGING1 
PACKAGINGRESOURCE" 
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Comm.nt: 
PACKAGING RESOURCE #1 


. 
Identify and Stod< 
h<,-~"j,,, 
Location: 


6.0 
DC 
OOCUMENT COH\ROl.' I 
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Comm.nt: 
DOCUMENT CONTROL 
~ 
'"I?o 
Inspection level 
21 
. 


Job Completion 


1IIIIIIIIIIIIIIIIIImllllllllllllllllllllili 
c t~11cf30 


.. 
. 


. 
, 


. 


I 
. 
, . 


, 
. 
\ 


I 


Page 2 


'-, 
~-~~--- 
~---l 


I 


11-16-'06 06:47 
FROM- 


SH"TO: 
KAISER 
A M CASTlE 
& CO 
3400 NO. WOLF 
ROAO 
ALUMINUM 


FRANKLIN 
PARK. IL 60131 
Trentwood Works. 
SpOklM, WA 992115 
. 
Phone: 
(800) 387.2586 


8OLDlO: 
CERTIFIED TEST REPORT 


AM CASTlE 
& CO 
Serial 
Numbo, 


3400 NO. WOLF 
ROAD 
4080392 


FRANKLIN 
PARK, 
IL 60131 


CU&TOllER 
PO NUMBER; 
WORIl. PACf(AQ1: 
CUSTOMat 
PAflT NUNIlER: 
T(RUM-GAD 
10: QO't'T 
c;oNTRAOT 
HUMBERI 


01-8347~ 
68131197075-60 
1008281'18 


UlI!" 
Of'DEANO: 
U*mM: 
tHlPDATl!: 
Al.U)Y: 
CUD' 
n•••• 
'!JIt: 
PRODUCT 
DISCRlPT1ON: 


1042200 
1 
9.NOV.2006 
7075 
BARE 
17351 
MIll 
RNISH PLATE 


WEJQHTIHIP'£Dl 
QUAKmY'1 
BIlNUMIER: 
•••••••• 
"",,", 
LE"<JT1t. 


727. LB 
4 PCS EST. 
2010362 
2.6000 
IN 
48.&00 
IN 
147.000 
IN 


Cerllflod Speclfleatlons 


AMS 407M\eVF 
ASTMB2091R~ 
ass 70551R8\'A 
ass 181OOIAevG 
PS 21211IRevJ 


AMS.QQ-A-2SO/12 
A8TM 
B S94JRev02 


caTl 
OO6lRO"C 
Mll.5TO-2154 


Test ResultS 


AMSoSTO-2164 


BAG 54391RevH 
OPS 4.7131RevNlAmdAF 
MMS 169IRevN 


Lot: 378703A3 Cut 933 


Temper 
T7351 


Drop 16 


DlrIt 
T88t9 
LT /2 (Mln:Max) 


Ingot 1 


V_ta 
KSI(MPA) 
B9,9 : 70.0 
(482 : '0:» 


Yield 
KSI (MPAl 
68.3: 68.7 
(402: 405) 


EIongBtiOn 
% 
10.6: 11.6 


CondUCt!vIIy%lACS: 
(MSIM) : 


42.4 Min 
2.UMln 


42.8 Mall 


24,6 Max 
, 
CMmIsUY: 
SI 
FE 
CU 
MN 
MG 
eR 
ZN 
Tl 
V 
ZR 
OTHER 
_.t 
0.08 
0.17 
1.42 
0.01 
2.48 
0.20 
5.60 
0.Q1 
0.01 
0.01 
TOT 
0.02 


AUOVUMIT9 


CMml8try: 
SI 
FE 
CU 
MN 
MG 
eR 
ZN 
Tl 
V 
ZR 
OTHEil 
MAX 


7075 MIN 
0.00 
0.00 
120 
0.00 
2.10 
0.18 
5.10 
0,00 
0,00 
0.00 
EACH 
0.06 


MAX 
0.-<0 
0.50 
2.00 
0.30 
2,1lO 
0,28 
6.10 
0.20 
0.06 
0.05 
TOT 
0.15 


AlumInum Remainder 


CA~META 
,)A'TEREC'ol.lg.Z3: 
PPROVED BY'. s..!) 
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11-16-'06 06:47 
FROM- 


SHIP TO: 
KAISER 
A M CASTl.E & CO 
3400 NO. WOLF ROAD 
ALUMINUM 


FRANKLIN PARK. IL 60131 
Trentwood 
Works. 
Spokane, WA 99215 
. 
Phone: 
(BOO) 387-2586 


SOLDTO'; 
CERTIFIED TEST REPORT 


AM CASTl.E & CO 
Sorial Number 


3400 NO. WOLF ROAD 
4080392 


FRANKLIN PARK, IL 60131 


CUlJTQllER 
PO NUMBER: 
wORJ(p,,~B; 
CUlllt)NtA 
p.urr HUMBER:. 
al1lP RUM.OAD IDl 
GO'I"T 
CONTRACT H\JMBEAI 


01-83475 
6873 A97075-60 
100828118 


IWIl!A OROl!ANO: 
UNO ••••• 
1fflP0Aft: 
ALLOY: 
......., 
TtIlP!Jl; 
I"AOOUCTDlICAIP1lON: 


1042000 
I 
g.NOV-2006 
7075 
BARE 
T7351 
MIU 
ANISH PLATE 


WfJCIHf SMl'PEDI 
QlJAtnnYl 
8IlNUNIERI 
•.••."" 
...."", 
"''''''', 


m8tS 
4 PCS EST. 
2010362 
2.5000 IN 
48,&OOtN 
147.000 
IN 


eertnled 
Speclllca110ns 


NAS 4078JRevF 
ASTM B 209/Ae'YOe 
ass 7065/RevA 
GSS1elOQ/Ae'iG 
PS 21211/RovJ 


AMS.QO-A.250112 
ASTM B 5941Rev02 
csn OO6IRcvC 
MIL.STO-Z154 


Test Results 


AMS-$TO-21ij4 
BAe 5439/RevH 
CPS 4.7131AevNlAmdAF 
MMS 15a1R9vN 


Lot: 378703A3 Cas~933 


Tensile: 


DroP 16 


Dlr /. 
Teets 
LT /2 (Mln:Max) 


• 


Ingot 1 


Ultimate 
KSI (MPA) 
89.9 :70.0 
(4a2 : '80) 


Vield KSI (MPAl 
68.3: 68.7 
(402 : 405) 


ElongatIOn '% 
10.8: 11.6 


Conc1UctlvtlY %lACS: 
(MSlMl: 


42,4 Min 


24.6 Min 


42.8 MIll 


24.8 Max 


, 
C_: 
51 
FE 
CU 
MN 
MG 
CR 
ZN 
T1 
V 
ZR 
OTHER 


••••••• 
1 
0.06 
0.17 
1.42 
0.01 
2.48 
0.20 
5.00 
0.01 
0,01 
0.01 
TOT 
0.02 


.AllOV LIMITS 


Ch6lTli6tly. 
51 
FE 
CU 
MN 
MG 
CR 
ZN 
T1 
V 
ZR OTHeA 
MAX 


7075 MIN 
0.00 
0.00 
1.20 
0.00 
2.10 
0.18 
5.10 
0.00 
0.00 
0.00 
EACH 
0,06 


MAX 
0.40 
0.50 
'.00 
0,30 
'.90 
0.28 
6.10 
0,20 
0.05 
0." 
TOT 
0.15 


Aluminum 
Remainder 


CA~M~ 
,)AiEREC'Dl.IS~73 
PPROVEO BY~- $.J) 
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